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P a t e ntansprUche 



Verfahren fiir die Herstellung von Pasten auf Schwef elbasis, 
die in wassriger Losung als Erzeugnisse fur verschiedene 
Zwecke, insbesondere als gegen Kryptogame wirksame Schad- 
lingsbekampfungsmittel, verwendbar sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB arsen- und selenfreie auf gelockerte Schwefel- 
blute (zolto ventilato) Kalziumligninsulf it Oder Kalzium- 
ligninsulfonat und tnindestens ein Desinf ektionsmittel aus 
der Gruppe, welcher auch Formaldehyd, Natriumtrichlorphenolat 
und die Hydroxibenzoesaureester angehoren, Wasser und ein - 
pulverformiges Schutzkolloid solange zusammen gemahlen 
werden, bis eine homogene Paste mit einer Viskositat von 

6-10 Poise und einer so hochgradigen Feinheit entsteht, 

2 

daB bei Durchtritt durch ein Sieb mit 400 Maschen je cm 
keinerlei Ruckstand bleibt, wobei der Anteil des Schwef els 
etwa 50 Gewichtsteile ausmacht, der des Kalziumligninsulf its 
etwa 3 Teile, der des Desinf ektionsmittels etwa 0,3 Telle, 
der der Carboximethylcell'ulose zwischen 1,5 und 1,8 und 
der des Wassers die restlichen Gewichtsteile bis 100. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Schwefel teilweise durch 58 %iges Kupf eroxichlorid ersetz- 
bar ist, wobei insbesondere ein Gemisch von etwa 15 Teilen 
Schwefel und 35 Teilen Kupf eroxichlorid zur Anwendung kommt. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Mahlen in einer KugelmUhle erfolgt und alle Bestandteile 
zuvor etwa 24 Stunden lang gemahlen werden, ausgenommen 
das Schutzkolloid, das nach diesem Zeitraum hinzugegeben 
wird, worauf ein wei teres, mindestens 48 stundiges Mahlen 
erfolgt. 
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4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ' gekennzeichnet , daB 
alle Bestandteile des Gemischs zuvor in einem Behalter 
durch standiges Riihren dispergiert und anschlieBend in - 
eine Mikrokugelmiihle eingebracht werden, wobei der Mahl- 
zyklus mehrere Male und solange wiederholt wird, bis die 
gewanschte Feinheit erzielt ist, wobei das Gemisch etwa 

0 3 * weniger Schutzkolloid enthalten darf , die durch exne 
groBere Menge von Kalziumligninsulf onat ersetzt werden. 

5. Erzeugnis fur verschiedene Verwendungszwecke, insbesondere 
als gegen Kryptogame wirksames Schadlingsbekampfungsmittel, 
in Form einer wasserloslichen Paste, dadurch gekennzeichnet, 
daB es sich um ein Gemisch handelt, das 50 Gewichtsteile 
Schwef el, 3 Telle Kalziumligninsulf it oder Kalziumlignm- 
sulfonat, 0,30 Telle Formaldehyd, von 1,5 bis 1,8 Telle 
eines Schutzkolloids, insbesondere Carboximethylcellulose, 
und fOr die restlichen Telle Wasser enthalt. 

6. Erzeugnis fur verschiedene Verwendungszwecke', insbesondere 
- als wasserlosliches, pastenformiges gegen Kryptogame wxrk- 

sames Schadlingsbekampfungsmittel, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Zusammensetzung aus 50 GewichtsteSen Schwefel und 
58 Sigem Kupf eroxichlorid , 3 Teilen Kalziumligninsulf it 
oder Kalziumligninsulfonat, 0,30 Teilen Formaldehyd, 1,5 
bis 1, 8 Teilen Carboximethylcellulose und als Rest Wasser 
besteht. 
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Pasq. Mormino & Figlio, 
TERMINI IMERESE (Palermo), Italien 



Verfahren zur Herstellung von Schwef elpasten Oder 
Pasten aus Kupf eroxichlorid und Schwefel sowie da- 
nach hergestellte Erzeugnisse, insbesondere gegen 
Kryptogame wirksame Schadlingsbekampf ungsmittel 



Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
wasserloslichen Pasten auf Schwef elbasis Oder auf der Basis 
von Kupf eroxichlorid und Schwefel, die als Erzeugnisse fur 
verschiedene Verwendungszwecke in gegen Kryptogame wirksjamen 
Schadlingsbekampfungsmitteln (Antikryptogame) verwendbar 
sind. 

Das Verfahren sieht vor, dafi der Schwefel oder der Schwefel 
und das Kupf eroxichlorid in wassrigem Milieu in einer 
Kugelmuhle Oder einer Mikrokugelmuhle unter Zugabe von 
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Kalziumligninsulf it und einem Desinf ektionsmittel sowie 
von Carboximethylcellulose gemahlen wird. 

Die erhaltenen Erzeugnisse, die Schwefel oder Kupf eroxichlorid 
und Schwefel, Kalziumligninsulf it oder Kalziumligninsulf onat, 
wenigstens ein Desinf ektionsmittel und Carboximethylcellulose 
in fein gemahlenen Zustand und einen Anteil von Wasser ent- 
halten, haben die Konsistenz einer fur Anwendung in Wasser 
loslichen und lange haltbaren Paste. 

Bis heute wurde der Schwefel insbesondere bei der Anwendung 
in den gegen Kryptogame wirksamen Schadlingsbekampfungsmitteln 
in kolloidalen Suspensionen unter Zugabe von Bef euchtungs- 
mitteln zur leichteren Bildung dieser Suspensionen verwen- 
det, oder er wurde in Pulverform verspruht, eventuell unter 
Zugabe von ebenfalls pulverformigen Bestandteilen. 

Die Erfindung sieht stattdessen die Herstellung von Pasten 
langer Haltbarkeit vor, die einen etwa 50 *igen Gehalt an 
wirksamer Substanz aufweisen. Sie hinterlassen auch nach 
einjahriger Lagerung keinen harten Rucks tand auf dem Behal- 
terboden und sind leicht wasserloslich. Fur landwirtschaf t- 
liche Zwecke werden sie in Dosen von 0,1 - 0,3 % verwendet- 
und weisen eine mehr als 60 %ige Schwebekraf t oder Suspensibi- 
litat (Normverfahren) uhd eine auBerordentlich gute Haftung 
an den Pflanzen auf, wenn sie auf die Blatter und Zweige 
der Obstbaume oder der Weinstocke aufgespriiht werden. 

Die Erfindung sieht im wesentlichen die Verwendung von 
aufgelockerter Schwef elblute (zolfo ventilato) einer Feinheit 
von 85 - 90 Chancel und einer 99,5 %igen Reinheit vor, die 
arsen- und selenfrei ist. Der Schwefel kann teilweise durch 
57-58 %iges technisches Kupf eroxichlorid ersetzt werden. 
Das Gemisch enthalt auBerdem Kalziymligninsulf it und 
Carboximethylcellulose, die beigegeben wird .urn: 
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1 - die Viskositat der Fliissigkeit zu erhohen und folglich 
aufgrund des Stokes f schen Gesetzes die Sedimentationsge- 
schwindigkeit der Schwef elteilchen zu verringern; 

2 - -eine schutzende Schale um die Schwefel- und eventuellen 
Kupf eroxichloridteilchen zu bilden und dadurch die Wahr- 
scheinlichkeit des direkten Auf einanderstoBens und damit 
ihrer Agglomeration zu verringern;* 

3 - ein kolloidales Netz unter der Einwirkung elektrischer 
Krafte zu bilden, das der Sedimentation entgegenwirkt, wobei 
dieses Netz durch eine mechanische Einwirkung, namlich 
SchUtteln und Ruhren, zerstort werden kann. 

AuBerdem wird dem Gemisch wenigstens ein Desinf ektions- 
mittel beigegeben wie etwa Formaldehyd, Natriumtrichlorphenolat, 
HydroxibenzoesSureester oder ein sonstiges gleichwertiges 
Erzeugnis, das geeignet ist, Garungs- oder Faulniserschei- 
nungeri bei Anwesenheit von Bakterien oder Schimmelpilzen 
im Wasser zu verhindern; es kommt demzufolge zur Bildung 
und Entwicklung von H 2 S, was eine Verformung der ' Behalter , 
die Schwarzung des Erzeugnisses und das Entstehen eines 
Ublen Geruches bewirken kann, 

i 

Es werden im folgenden einige qualitative und quantitative 
AusfUhrungsbeispiele des erf indungsgemaBen Verfahrens gege- 
ben. Die Teile sind als Gewichtsteile angegeben. 1 

BEISPIEL I 

In einer Kugelmuhle werden 50 Teile auf gelockerte Schwefel- 
blute, 3 Teile Kalziumligninsulf it, 44,9 Teile Wasser, 
0,30 Teile Formaldehyd etwa 24 Stunden lang zusammen ge- 
mahlen. 
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banach werden 1,8 Telle Carboximethylcellulose beigegeben 
und das Mahlen weitere 48 Stunden fortgesetzt. Das auf dxese 
Weise erhaltene pastenartige Erzeugnis kann durch eine 
Kreiselpumpe fUr pastose Erzeugnisse in Kunststof fbehalter 
umgefullt werden. Nach dem Schiitteln des Behalters hat das 
Erzeugnis die Konsistenz einer Paste nut einer Viskosxtat 
von etwa 10 Poise und einem sehr hohen Feinheitsgrad, S0 2 
daB beim Durchtritt durch ein Sieb mit 400 Maschen je cm 
keinerlei RQckstand bleibt. 

BEISPIEL II 

in einer Kugelmuhle werden zusammen etwa 24 Stunden lang 
15 Teile auf gelockerte Schwef elbliite, 35 Teile 58 %iges 
Kupferoxichlorid, 0,3 Teile Formaldehyd, 3 Teile Kalzium- 
ligninsulfonat und 45,2 Teile Wasser gemahlen. 

Danach werden 1,5 Teile Carboximethylcellulose beigegeben 
und das Mahlen weitere 48 Stunden fortgesetzt. Die Viskositat 
der so erhaltenen Paste betragt etwa 6 Poise und die Feinhext 
1st so hochgradig, daB bei Durchtritt durch ein Sieb mit 
400 Maschen je cm 2 keinerlei RUckstand bleibt. 

Werin anstelle einer Kugelmuhle eine MikrokugelmUhle ver- 
wendet wird, ist es empf ehlenswert , zunachst alle Bestand- 
teile in einem mit einem TurbinenrUhrwerk versehenen Be- 
hSlter zu dispergieren, und zwar einschlieBlich der Carboxi- 
methylcellulose, urn zu verhindern, daB sich in diesem Be- 
halter der Schwefel absondert, auf dem Boden absetzt und 
folglich nicht gemahlen wird. 

Die Dispersion wird mit Hilfe einer mit 2 bis 3 at Druck 
arbeitenden Luftpumpe in die Mahlkammer einer Mikrokugel- 
mUhle eingeleitet. Zur Erzielung einer guten Homogenisierung 
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die Paste die vorgenannte Muhle mehrere Male durchlHuft. 

Die Zusammensetzung des Gemischs ist die gleiche wie die 
bei Verwendung der Kugelmuhle angewandte, mit dem einzigen 
Unterschied, daB zur Erzielung der gleichen ViskositSt 
etwas geringere Mengen von Carboximethylcellulose. oder 
einem andrren Schutzkolloid benotigt werden, das folglich 
urn etwa 0,'3 % verringert werden kann, wobei in der Gemisch- 
zusammensetzung die erwahnte Mindermenge durch eine grSBere 
Menge Kalziumligninsulfonat ersetzt wird. 
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